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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft den in den Schutzanspruchen angegebenen Gegenstand. 



Die Erfindung betrifft insbesondere einen neuartigen Oberbelag fiir (generell ausgedruckt) 
Schneebretter ailer Art, wie Skier, Snowboards, u.s.w. aus neuartigem Material, das besonders 
gute Eigenschaften in Bezug auf die anwendungsbedingten Anforderungen und Umwelt- 
einflusse aufweist 



Ein bekanntes Verfahren zur Ausfuhrung von dekorierten Ski-Oberbelagen wird beschrieben in 
EP 0 606 556 A1 . Gemass diesem Verfaliren wird der Ski nach dem sogenannten Monocoque- 
System Inergestellt, wobei der Oberbelag zunachst aus zwei Kunststoffolien aufgebaut wird, von 
denen die Sussere transparent und die innere opak (weiss) ist Vor dem Zusammenkleben der 
beiden Folien und dem nachfoigenden Tiefziehen werden die Aussenseite der transparenten 
Oberfolie und eine der spateren Kontaktflachen zwischen der transparenten Oberfolie und der 
opaken Unterfolie mit unterschiedlichen Dekorationen bedruckt. Als geeignete Kunststoffe fur 
die Oberfolie werden Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Acrytnitril-Styrol-Copoiymer 
(AS), thermoplastisches Polyurethan (TPU) und aliphatische Polyamide, besonders PA 11 und 
PA 12, angegeben. Nur fiir die vor ausseren Einflussen geschutzte und nicht in jedem Fall 
bedruckte Unterfolie werden neben Polyesteramiden. Polyetheramtden, modifizierten Poly- 
olefinen und Styrol-Carbonsaureanhydrid-Copolymeren auch Copolyamide beansprucht. 



An die Ski-Oberbelag-Oberfolie werden sehr hohe Anforderungen gestelit: 
gute Hitzebestandigkeit bei der Verarbeitung 
gute Transparenz 
Eignung fiir Sublimierdruck 
gute Tiefziehbarkeit Oder Thermoformbarkeit 
gute UV-Bestandigkeit 
hohe Kratzfestigkeit 
hohe Kalteschlagzahigkeit 



Der voriiegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Folienmaterial fur einen ObertDelag 
fiir Skier/Snowboards zu entvvickein, der alle obigen Anforderungen mindestens so gut wie die 
bisher verwendeten Polymeren erfullt, im Vergleich zu diesen aber wirtschaftlich vorteilhafter ist 
und ausserdem das Herstellverfahren vereinfacht. 



Diese Aufgabe wird durch den Oberbelag fiir Skier/Snowboards gemass Anspruch 1 und durch 
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die Verwendung des Oberbelags fur Skier und Snowboards gemass Anspruch 8 gelbst. 

In den Unteranspruchen sind vorteilhafte Ausfuhrungsfomnen der Erfindung enthalten. 

Die Aufgabe wird insbesondere gelost durch den Oberbelag aus Copolyamiden auf der Basis 
von Laurinlactam, resp. Omega-Aminolaurinsaure-Einheiten, welche sich liervorragend als neue 
Materialien fur diesen Einsatzbereich, insbesondere fur die den extemen Einflussen ausgesetzte 
Aussenschicht des Ski-/Snowboard-Oberbelags eignen. Qberdies braucht es fur die Zusammen- 
steilung der Schneebretter nur noch eine einzige als Monofolie Oder coextrudierte Zweischicht- 
folie [Coex-Folie] ausgebildete Schutzfolie. 

Es zeigte sich in unerwarteter Weise, dass Copolyamide, die nur teiiweise aus Laurinlactam 
aufgebaut sind und als weitere Einheiten Caprolactam- oder Hexamethylendiamin-/Dicarbon- 
saure-Einheiten enthalten, die Anforderungen auch fCir eine bedruckte Aussenschicht sehr gut 
erfullen. Sie haben gleichzeitig den Vorteil, wirtschaftlicher zu sein ais die bisher verwendeten 
Homo-Polyamide PA 1 1 oder PA 12. 

Als Dicarbonsaureeinheiten sind Adipinsaure und Isophthalsaure bevorzugt. Ganz besonders 
bevorzugt sind die Copolyamide PA 612, PA 6612 und PA 6112, wobei der Anteil des 
Caprolactam- und/oder der Hexamethylendiamin-ZDicarbonsaure-Einheiten mindestens 1 Mol-% 
und maximal 99 Mol-% betragt. 

Besonders bevorzugt ist das Copolyamid PA 612 mit einem Caprolactam-Anteil im Bereich von 
60 bis 98 Mol-%. 

Die Copolyamide sind wahlweise mit verarbeitungs- oder verwendungsbedingten Zusatzstoffen 
aus der Gruppe Kettenregler, Katalysatoren, Gleitmittel, Antiblockingmittel, Stabilisatoren, Pig- 
mente, Farbstoffe und Schlagzahigkeitsverbesserer in bekannter Weise und mit bekannten 
Mengen modifiziert. 

Sehr gut geeignet als Folienmaterial fur den erfindungsgemassen Oberbelag fur Skier/ 
Snowboards ist Grilon® XE 3540, ein hitze- und UV-stabilisiertes PA 612 der EMS-CHEMIE AG. 

Wird eine Monofolie verwendet, so ist diese transparent und wird unterseitig bedruckt, wobei in 
diesem Fall ein weisser resp. weissbleibender Kleber als optischer Hintergrund zum Verbinden 
der Folie mit dem Ski verwendet wird. 
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Wird eine coextmdierte Zweischichtfolie verwendet, so ist diese aus einer transparenten 
Oberschicht und einer weiss pigmentierten Unterschicht als Hintergrund, basierend auf dem glei- 
chen Copolyamid, aufgebaut und an der Oberseite bedmckt. 

Eine solche, erfindungsgemasse, coextmdierte Zweischichtfolie besteht zum Beispiel aus einer 
nicht pigmentierten, transparenten Oberschicht aus Grilon® XE 3540 natur und einer weiss 
pigmentierten Unterschicht aus Grilon® XE 3540 weiss, und hat vorzugsweise eine Dicke im 
Bereich von 0.5 bis 1,1 mm. 

Die VeriDindung der bedmckten ObertDelags-Folie mit dem Ski Oder dem Snowboard erfolgt nach 
dem Monocoque-System oder nach anderen Fonngebungs- und Verklebungsverfahren aus 
dem Stand der Technik, wobei bei neueren Verfahren kein vorgangiges Tiefziehen mehr notig 
ist. 

Der erfindungsgemasse Oberbelag fur Skier/Snowboards basierend auf speziellen Copoly- 
amiden erfiillt alle technischen. wirtschaftlichen und anwendungsbedingten Anforderungen in 
hervorragender Weise besonders auch fur alpine und nordische Langlauf- und Sprung-SWer, fur 
Snowboards und fur die Kufen von Skibobs. 

Der erfindungsgemasse Oberbelag wird femer bevorzugt dann venA/endet, wenn die Oberseite 
der Schneebretter gegen die enorme Beanspnjchung geschutzt und zugleich bei der Herstel- 
lung mit Dekorationen wie zum Beispiel Aufschriften wie Finnen-Logos oder Bildem dauerhaft, 
asthetisch und abwechslungsreich dekoriert oder bedmdct werden soil. 
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Schutzanspruche 

1 . Oberbelag fur Skier/Snowboards bestehend aus einer Mono- Oder einer coextrudierten 
Zweischicht-Folie, die aus Copolyamiden aus den Monomereinheiten Laurinlactam und 
Caprolactam und/oder Hexamethylendiamin/DicafbonsSure aufgebaut und wahlweise mit 
Zusatzstoffen modifiziert i s t • 

2. Oberbelag fur Skier/Snowboards gemass Anspnjch 1, dadurch gekennzeichnet. dass 
die Dicarbonsaure Adipinsaure oder IsophthalsSure ist. 

3. Oberbelag fur Skier/Snowboards gemass Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. 
dass die Copolyamide ausgewahit sind aus der Gruppe PA 612, PA 6612 und PA 6112, wobei 
der Anteii des Caprolactams und/oder der Hexamethylendiamin-ZDicarbonsaure'Einheiten 
zwischen 1 und 99 Mol-% betragt. 

4. Oberbelag fur Skier/Snowboards gemass Anspmch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Copolyamid ein PA 612 mit einem Caproiactam-Anteii im Bereich von 60 bis 98 Mol-% ist. 

5. Oberbelag fur Skier/Snowboards nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet dass die Zusatzstoffe verarbeitungs- oder verwendungsbedingt sind, 
ausgewahit aus der Gnjppe Kettenregler, Katalysatoren, Gleitmittel, Antiblockingmittel. Stabili- 
satoren, Pigmente, Farbstoffe und Schlagzahigkeitsverbesserer. 

6. Oberbelag fur Skier/Snowboards nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Monofolie transparent und unterseitig bedruckt und zur Applikation mit 
einem weissen Kleber auf dem Ski/Snowboard geeignet ist. 

7. Oberbelag fur Skier/Snowboards nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch 
gekennzeichnet. dass die ZWeischicht-Folie aus einer transparenten Oberschicht und einer 
weiss-pigmentierten Unterschicht aus dem gleidien Copolyamid aufgebaut und oben bedmckt 
ist 

8. Schutz und/oder Trager zum Bedrucken, gekennzeichnet durch 
einen Oberbelag fUr Skier und/oder Snowboards gemass einem 
dftr AnsprUche 1 bis 7* 
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